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@ V rwendung von hydrophobierten, nicht-ionogenen Celluloseethern in Dispersionsfarben und so erhaltene 
Dispersionsfarben 

Die Verwendung von durch Oberflachenbehandlung mit 
wa&rigen Polyethylen- bzw. Paraff inemutsionen hydropho- 
bierten, nichtionogenen, teilchenformigen Celluloseethern 
als Verdickungsmittel in Dispersionsfarben ergibt bei den 
Dispersionsfarben nach dem Auftragen eine deutlich erhoh- 
te Scheuerbestandigkeit. 
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1 . Beschreibung " ' -*»-■■ 

Die ( Erfindung "betrifft die Verwendung von '.durch 
ObeVflachenbehandiuhg' mi't u ' waBrigen Polyeihylen- 
bz w: ' Pa r aft i n e ni iii I s ion en h yd'ro pho bi e rte n , flic h t - ion o - 
gerieri; teilchenformigen Celluloseethern als Verdik- 
kungsmittel in Dispersionsfarben. 

Mit Wasser verdiinnbaren Anstrichmittelsystemen 
vom Typ der Dispersionsfarben, die Beschichtungsma- 
terialien aus Bindemitteln, Fullstoffen, Pigmenten, Addi- 
tiven und Wasser darsiellen, werden nichMonogene 
Celluloseether als Verdickungsmittel zugesetzt; vgl. 
Farbe + Lack, Heft 11/1985, S. 1019-1023, Curt R. 
Vincentz Verlag, Hannover. Die genannten Cellulosee- 
ther weisen auBer ihrer Verdickungswirkung auch einen 
posittven EinfluB auf die Stabilisierung,das FlieBverhal- 
ten und das Wasserruckhaltevermogen der Dispersions- 
farben auf, bewirken jedoch auch eine Verschlechte- 
rung der Scheuerbestandigkeit derselben. 

DemgemaB ist die Erfindung auf Verdickungsmittel 
auf Basis von modifizierten Celluloseethern zur Ver- 
wendung in Dispersionsfarben gerichtet, die den Di- 
spersionsfarben zugesetzt werden konnen und deren 
Scheuerbestandigkeit verbessern. 

Diese Aufgabe wird durch die erfindungsgemaBe 
Verwendung von durch Oberflachenbehandlung mit 
waBrigen Polyethylen- bzw. Paraffinemulsionen hydro- 
phobierten, nicht-ionogenen, teilchenformigen Cellulo- 
seethern als Verdickungsmittel in Dispersionsfarben ge- 
lost. 

Die erfindungsgemaB zu verwendenden hydropho- 
bierten, nicht-ionogenen, teilchenformigen Cellulosee- 
ther eignen sich fur Dispersionsfarben ublicher Zusam- 
mensetzung, die Bindemittel, z. B. Polyvinylacetat, Poly- 
vinylpropionat oder Styrolacrylat, Pigmente, z. B. Titan- 
dioxid, Bariumsulfat und Zinksulfid, Fiillstoffe, z. B. Cal- 
ciumcarbonat, Calciumsulfat, Quarz, Kaolin, China-Clay 
und Talkum, Additive wie Netz- und Dispergiermittel, 
z. B. Polyphosphate und Polyacrylate, Entschaumer, z. B. 
Produkte auf Mineralolbasis, Filmbildehilfsmittel, z. B. 
Testbenzin und Butylcarbitolacetat, und Konservie- 
rungsmittel, z. B. Phenolverbindungen und organische 
Amide, enthalten. Die vorgenannte Bestandteile sind 
dem Fachmann auf dem Gebiet der Dispersionsfarben 
gelaufig. 

Typische Beispiele fiir zur Hydrophobierung der 
nicht-ionogenen, teilchenformigen Celluloseether zu 
verwendenden, emulgierten Polyethylene sind solche 
mit einem Zahlenmittel der Molmassen von etwa 4000 
und einem Schmelzpunkt von etwa 140°C Typische Pa- 
raffine weisen einen Schmelzpunkt von ca. 55° C, einen 
Olanteil von weniger als 1% und eine Viskositat bei 
100°C von ca. 4 cSt auf. Paraffinemulsionen der ange- 
sprochenen Art konnen Aluminiumsalze, z. B. Alumini- 
umstearat, als Emulgierhilfsmittel enthalten. Polyethy- 
len- und Paraffinemulsionen, die fiir die Anwendung im 
Rahmen der Erfindung geeignet sind, sind im Handel 
erhaltlich. 

Besonders geeignet zur Hydrophobierung der erfin- 
dungsgemaB einzusetzenden nicht-ionogenen, teilchen- 
formigen Celluloseether sind Polyethylen- bzw. Paraf- 
finemulsionen mit einem Feststoffgehalt von 15 bis 
50 Gew.-%, bezogen auf Gesamtgewicht der Emulsion. 

GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Er- 
findung werden hydrophobierte Celluloseether aus der 
von Methylcellulose (MC), Methylhydroxyethylcellulo- 
se (MHEC), Meihylhydroxypropylcellulose (MHPC), 
Hydroethylcellulose(HEC)und Ethylhydroxyethylcellu- 
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lose (EHEC) : gebildeten Grtip^e Mr Verdickungsmittel J 
in Dispersionsfarben yerwendet. , ., 

GemaB einer weitereh bevorzugten 'Ausfuhrungs- 
form der Erfindung werden. die nicht-ionogenen Cellu- 
5 loseether durch Bespruhen mit deri waBrigen Polyethy- 
len- bzw. Paraffinemulsiorferi hydrophobiert. Die Beclu- 
sung. kann in der Wejse.erfolgen, daB mi.ttejs einer han- , 
delsublicheri . Bedu^ die teilchenformi- 

gen Celluloseether bei Tern perk turen yon 80 bis 90JC 

io mit den Polyethylen- \ bzw,; Paraffinemulsionen hydro-", 
phobiert werden; anschlieBend wird das aus der Emul- ] 
sion stammende Wasser abgedampft. Die^ erhaUenen, 
hydrophobierten Celluloseether werden ! anschiieiien 4 d 
durch Sieben auf geeigneteTeiicHengr^Be^ ■ 

15 Gemafi einer weiteren yprtejlhafien^^ 

form ,der Erfindung weisen ; 'die ihydropHo^ tejlu/ 
loseether ein^n^ehall j^ffj^ 
je wei Is zugesetzt in Emu lsionsforhj, 1 vpn bis $ j ffsb^' ^ 
sondere von 1 bis r 3,Gew r %, bezog 

20 ther : Troc^ehge w ich t, auf. pie hydrpph^ 

seether werden den Dispersion sfaiijen iDevorzugt Jn e) r r 
ner Menge von 0,2 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die ; Ge^ q 
samtrezeptur zugesetzt. : , 

Typische Beispiele fiir erfindungsgemaB hydropho- 

25 bierte Celluloseether sind: ^ , ^ tii . ->: , .... ._. 

HylirqxyethylceNuipse . 
larer Substitutiohsgrad Jur HydroxyethyIgruppeh)iwir J ^ 
schen l,5bis'4,0; ;.. h : ' ' ' J ... !'V : ^ u r , 

Etrtylhydroxybthylcellulose mit einem Ms" OC2.H40H, ^ 

30 von 0,8 bis 1 2,0 und einem durcHschhittiichen SubstitUr 
tionsgrad l pSOC2H 5 v^0ibis ! t^ ,. ; ' >:: "V ' 

Methylcellijlpse mit einem' ' pS^'OCHi'Voh. f,4 bis 2;o^J 
entsprechend einem QCH3-Ainteil von 24 bis 33*%; ^ ' " 
MethylhydrbxyetKylceilulose'mit einem DS QCH3 yon 

35 U bis 1,8. entsprechend einem OCH3-Gehalt von 20 bis 
30, und einem MS OC2H4OH vpn 0,05 bis 0,50, entspre- 
chend einem OC2H 4 OH-Gehalt zwischen 2 und 15% ; 
M ethyl hydroxyprppylcellulose mit einem DS OCH3 von 
U bi.s i ;$; entsprecherid.einem OCH3-Gehait von 20 bis 

40 30%, und einem MS OC3H6OH von 0,05 bis 1 ,T, entspre- 
chend einem OOHePH-Gehalt vpn^i bis ^5%^ ' [' \[ 

Die Erfindung betrifft weiterhih 'p{spersi r onsfajr|>en, 
die unter Verwendung der hydrophobierten Cellulosee- 
ther* na'cn rnindestens einem der AnspVipche l bis 7 als 

45 Verdickungsmittel erh^ , f j : T \ 

Die Erfindung; wird irn fplgendeii anhand yon bevor- 
zugten A usf unrurigsbVi.spielen pnd V ergleichsfeeispielen 
naher eriautert: ' t ' * ' ' " l \\- 

50 A. Allgemeihe Arbeitsvorschrift fur d/e, Bedusung.ypn 
te i Ich e n f or m i ge h , n ich t- ipnoge nen Ce I (ulosee t fi ern nb i t 
1 1(< P t araffin- bzw. Pblyethyleneiflu^ 0 ; 

300 g handelsublichen Cel)yloseethers ? (Methylhy- 
55 droxyethylceNulose mit" "einem GehaU an . 25% PCH3 
und 6% OCH2CH2OH soWie .einer f ;Bfpokfieid:yis)c^ 
tat von 25 p^ niP^as l (2%ige l^surig,./^.C f 2a,y7min)) 
wurde in einem TMischer'auf 86"bis J 90°C erw^fmt An- 
schlieBen^ wurde, eine, Polyethylenemulsion m 
?o genden.Kerjndaten'aufgesp 

masse , des Pofyethylens caJ^ .4000; ( ;Sph^eJzpunkt ca. 
140?C, Feststoffgehalt der Emulsion ca. 250/o/pie>Qly- 
ethylenemulsion wurdeTn einer Menge aufgespr^t, daB 
der Polyethylengehalt des hydrpphobierten .Celjulpsee- 
>5 thers, bezogen ' auf Celluldseeth^r-Tr^kengewicht, 
2 Gew.o/^ betrug. , ? . . ^ t fc , . ( f . ^ iX^V^v 

In einem zweiten ^nsVtz"wurdeder ; gleiche^ Cellulo- 
seether Tnit'eirier enlsprecheriden Menge einer Paraffin- 
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emulsion (Feststoffgelialt 35 Gew.-%) b.espru t ht. : 
_ ( t , B. Rezeptur fur Pruffarben . . ( " ; V 

"Es/wiircien Pruffarben (Dispersionsfarben) derj fol : 
genden Zusammensetzung hergestellt: . . f , 

257%Wasser ... . r-: 
0,3% Konservierungsmittel (qu^rtares Ammoniumsalz) 
0,2% Netz- und Disperg.iermitieraiif ^Vryl^ r /'.' ' 

0,2% Eritschaumer auf Mineralolbasis 
2,0% WasserenthartertNatriumpblypKos^hai) , * *.. 
0,2% Ammoriiak ' . . ' ... ,'. \ t " '\ ( , 

4,0% Titanoxid (Pigment) ' ' ; ~ . v 

51 ,6% Cakmmcarbonat (Fullstoff)' \ ' " ' \\> \ 

2.0% 1 6fga i ^ (Gemisch von 1 alipriatif, 

sctien uW' arornatischen' Kqhlen wasseHtoff eri zur^Er- 
niednguru*der tym^^ ... 
9,0%Styi^Q^ ' " ■ ..w j ' • L.. 

0,4% 7 jCeJiuloseether (Pblyethyle^ 
spiel : l\ ParaffirY-hVdrb^ Bei$jjiel 2;.nicht' hydi 

phabieyt,ryyrgreich'j ; 11 '/ f * ^ ' V . 1 ", * \'_ ' 



Bei- 
to- 
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Hinsichtlich ihrer wesentlicheh Parameter, wie Vislcb- 
sitat/GjaVzgrad nach DIN 53778" Glanz^adklasse und, . 
Aussehen des trockenen Films (glatt lind gesdhloVsen)/ 
sowie der Verarbeitbarkeit erwiesen sich die gepruften , 
Dispersionsfarben als gleichwertig. Die riach DIN 537^8 30 
errnitteUe Scheuerbestandi^keitjag bei dem Verileichs- 
pro.dukt . (nach 28tagiger .* Lkgerurig) t rnit 470 Zyklen 
deutlich unternalb der Werte furdie Djspiersionsfarbe 
gemaB Beispiel 1 (560'zykieny unci gemafi Beispiel 2 

(79ozykien), : _ /' ; \/' ;!;.;;;;;;; ^ ///y t 3* 

" Patentanspruche '-["-^ 

1 . Verwenduhg von dufch Oberriachenbehandjlung . 
mit waBrigen Polyethylen- bzw. ! Paraffinemiilsio- 40 
neri hydrophobierteh, nichtTiohogerien, teilchenfor- 
migen Cell uloseethern als Verdickungsmittel in Di- 
spersionsfarben. / 

2. Verwenduhg nach Arispruch 1, dadurch gekenn- 
zeichhet, daB die nicHt-ionogenen Cejlulbseetrier 45 
aus der yon Methylceilulose\' fylethylhydfoxyethyl- 
celluiose, Methyih ( ydroxypropyl^ Hydro>ty- 

1 ? ethy)ceftulose und EthylhydrOxyethyicellulbse 1 ge- 
bildeten Gruppe ausgewahlt sind. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 50 
-gekehrizeichnet/daB die 1 hicht-iqnogrien Cellulosee r 

ther durch B^sprUheii mit den waBrigen Polyethy- 
len- bzw^ Paraffinernulsiohen hydrophobiert sind. 

4. Verwendung nach mind es tens einem <^er Anspru- 
che I bis 3; ^ dadurch\gekennzeichnet ; ^ daB die Poly- 55 
ethylen- bzw. Paraffin'emulsionen einen F*olyethy- 

; leri- bzw. 1 fariifij^Qehkii von 15 bis ( 56 Gew.-%, 
bezofeen autGesanStgeWjcht ^der Erriiilsidn, aufwei-" 

I 5. Verwendung nach nlihdestehs einem der Anspru- 60 
' che I bis V^aiurch geke'nrizeichnct, daB die hydro- 
* phpbiertehlCeliulbsee ei.neh Gehalt an Poty- t 
/'-pth^leri bzw: Paraff/n; ^ jfeweils zugesetzt'in Emul-' 
0 1 siohsforhi^ yon - 0,5 ' Bis 5, ' ; insbesondere 1 |bis 
3 Ge&.-°/p, bezogeji aiif Celiulose'ether-Trockenige- 
' wichtyaufweisen. ; ' ' _ 1 ' 

6. Verwendung nach mindestens eineni der Anspru- 
ch e I'tiia! 5, dadurch gekennzeichnet, daB die hydro- 
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phobierten Celluloseether den Dispersionsfarben 
in einer Menge von 0^ bis 2 Gew.-%, bezogen auf 
dieGesamtrezeptur.zugesetzt werden. , % j 
t. "Djspersionsfarb n, erhaltlich unter Verwendung- 
der hydrophbbierten Gelluloseethen nach minde- 
stens einem der Anspruche 1 bis*6 als XerdickungSr 
mi'uei. " ; : r.. s -\'- : iV!;i-.'-.i«--" r* 
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